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IN THE SPECIFICATION : 

Please replace paragraph number [0033] (including Table 2) with the following rewritten 
paragraph: 

[0033] As shown in Table 2, the coating compositions were applied to Ikono Gloss®, 
Mega Gloss®, or Mega Matt® coated and offset papers (all products of Zanders Feinpapiere 
AG) to form the ink-receiving layer 4 of the print media 2. Coating compositions A-T were 
applied to the coated paperbase 6 with a Mylar rod at approximately 5.5-6.0 GSM and allowed to 
dry. 



Table 2: Formulations of the Coating Compositions Used in the Ink-receiving Layer. 
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A=Mega Gloss 150: B=Ikono Gloss 150; C=Mega Gloss 170; D=Mega Gloss 135: E=Meea 
Matt 150 
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A=Mega Gloss 150; B=Ikono Gloss 150; C=Mega Gloss 170; D=Mega Gloss 135; E=Mega 
Matt 150 
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